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(54) VERFAHREN 2UR HERSTELLUNG VON LEICHTZUSCHLAGSTOFFEN AUS ZELLULOSEFASERN AUS 
ABFALLPRODUKTEN 

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahxen zur Herstel- 
lung von Leichtzuschlagstoffen aus Zellulosefasern aus 
Abfallprodukten, wie Altpapier, Hadern, wonach die naft 
aufbereiteten Zellulosefasern granuliert und danach mit 
Zement ummantelt warden, wobei die feuchten Zellulose- 
fasern vor oder nach der Granulierung mit Zusatzmit- 
teln, wie bleihaltige Mater i alien, Graphit, Paraffin, 
Aluminiumpulver und/oder andere strahlungshemmende Ma- 
ter ialien, behandelt werden. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von leichtzuschlagstoffen gemaB dem Oberbegriff des 
Patentanspraches. 

Zwegk jesVerfahrensist; 

5 1) Wieder- und Andersverwertung von Altpapier bzw. Verpackungsniaterialien aus Zellstof^Zellfaser, die der 

Papiererzeugung nicht mehr zugefUhrt werden (Recycling - Um wellschulz) 

2) Zellfasern bzw. Zellstoff, auch als Granulat, Baustoffen beigemengt oder als WarmeisolationsvermOgen . . 
des Baustoffes und veimindert andererseits das spezifische Gewicht (Rohdichte) des Baustoffes. i 

3) Zellfasern bzw. Zellstoff, voiteilsweise als Granulat, kflnnen verschiedenste Beimengstoffe zur Erreichung 

10 verschiedenster Ziele und Zwecke eingemischt werden (z. B. Dichtungsmittel, Farben, LorbeerOl usw. zur ^ 

Insektenabhaltung, Graphit etc. zur Abbremsung von Strahlung aus nuklearen Unfallen .... Feuerschutz- 
chemikalien usw.), woduich einerseits die Entmischungsgefahr bei der Baustoffherstellung in den Reaktio- 
nen der unterschiedlichsten Bindemittel verhindert und andererseits eine relativ gleichmafiige Komver- 
teilung im Baustoff weitestgehend gewahrleistet wird. 

15 4) Zellfasern bzw. Zellstoff in frisch aufbereitetem Zustand (und nicht als wasserdicht/wasserabweisendes 
Granulat) gibt die Eigenfeuchte nur widerwillig und langsam an die Umgebung (Beton etc.) ab und verhin- 
dert damit ein zu rasches Austrocknen des Betons/Umgebungsmaterials und damit das Entstehen von 
Spannungsrissen im frisch produzierten Bau material. 

5) Zellstoff bzw. Zellfasern kCnnen einfach und preisgQnstigst aus Altpapier etc. aufbereitet werden und es 
20 ist mit einfachen mechanischen Mitteln (Rohrtrommel etc.) mfiglich, Granulat aus dem entw&sserten 

Zellfaserbrei herzustellen. Ein Erhitzen des Granulats auf hohe Temperaturen (wie z. B. beim Brennen des 
BlHhtons) ist nicht erforderlich (Energieeinsparung). 

6) ZellfasenVZellstoff in Form von Altpapier etc. kann in vielen Entwicklungs- und Hitzelandem aufgrund 
fehlender Infrastruktur (keine eigene Papiererzeugung) nicht wiederverwertet werden und es kame eine 

25 Altpapierriickstellung in die Erzeugungssta* tten etc. aus Transportkostengriinden zu teuer. Altpapier wird 

damit zum reinen Abfallprodukt, zudem Altpapier zu Heizzwecken ebenfalls nicht gebraucht wird. Ande- 
rerseits fehlen Rohmaterialien fur Leichtisolierbaustoffe, die in diesen Landem aufgrund der Energiesi- 
tuation besonders wichtig und sinnvoll waren. Und diese Leichtbaustoffe sind mit dem nachangefuhrten 
Verfahren zur Erzeugung von Leichtzuschlagstoffen aus Altpapier und Verpackungsmaterial unter Beibe- 

30 haloing der Herstellungsmethoden des jeweiligen, gewohnten Baumaterials/Baustof fes (Ziegel etc.) kosten- 

gunstigst herzustellen. 

Stand flerTechnikist; 

1) Die Aufbereitung von Altpapier/Verpackungsmaterial zur Wiederherstellung von Papier, Pappe und artver- 
35 wandten Produkten ist nach verschiedenen Methoden bekannt Nicht bekannt bzw. durchgefiihrt ist die 

Herstellung von Zellfaser-/Zellstoffgranulat als Leicht-Zuschlagstoff fur die Baumaterialherstellung. 

2) Die Verwendung von Holzschliff, Holzschnitzel und Holzwolle zur Beimischung/Beigabe bei der Herstel- 
lung von Baumaterialien ist ebenfalls bekannt (VELOX, SW-Stein, Steinholz, Heraklith etc.), jedoch 
wird die Beimischung von frisch aufbereitetem Zellstoff aus Abfallpapier etc. sowie die Zumischung von 

40 Zellfasern-ZZellstoffgranulat aus Altpapier nicht angewandL 

Zur Ldsung der ges tell ten Aufgabe dienen erfindungsgemSB die Merkmale des Patentanspruches. 

Die Erfindung betrifft somit ein Verfahren zur Herstellung von Leicht - Zuschlagstoff fur die Herstellung von 
Baumaterial/BaustofTen in Form von aiifgeschlagenenVaufbereiteten Zellstof&Zellfasem aus Alt- und Abfallpapier 
45 sowie artverwandter Materialien und Hadem, deren Struktur fasrig ist 

Als Roh- und Ausgangsmaterialen kommen sowohl naturliche, organiscbe und anorganische Fasem/Faser- 
stoffe zum Einsatz/zur Verwendung wie auch kunstUch/technisch hergestellte Fas em, vorzugsweise jedoch Faser- 
brei aus aufbereitetem AltpapierA^erpackungsabfallen. 

Vomehmliche Aufgabe der Erfindung war es, aus wiederverwertbarem Abfallmaterial preisgOnstige Zuschlag- 
50 und Leicht-Zuschlagstoffe fur die Baustoffindustrie mittels geringem technischen Aufwand herzustellen, die mit 
einschlagigen Zusatzstoffen (Farben, Silicone, Leim, Acryl, Dichtungsmittel und selbstlOschenden Mitteln, 
chemische Elemente wie z. B. Bor, Blei, Graphit/Kohlenstoff fur Strahlungsbremsung/Absorbtion usw.) versetzt 
werden kSnnen, ohne negative Auswirkungen auf das Tra^ermaterial/Matrix wie z. B. Beton, Kalk, Gips, Zement 
(Bindemittel) zu haben. > 
55 Diese Aufgabe wurde weiters erflndungsgemaB so gelfist, als dafi aus in FlUssigkeit aufbereiteten Faserstoffen *r 
(Zellfaser, Zellstoff etc) Granulat erzeugt wird, dem vorgenannte Zusatzstoffe beigemengt werden, wobei sowohl 
eine Durchtrankung der Matrix wie auch eine Ummantelung derselben mit Zusatzstoff mGglich ist \j 

GemaB einer bevorzugten Ausffihrungs- bzw. Verfahrensform ist das erfindungsgemaBe Leichtzuschlagsma- 
terial fur Baustoffe dadurch gekennzeichnet, als das nafifeuchtes, formbares Fasermaterial in einer rotierenden, 
60 all enf alls geheizten/erhitzten Rohrtrommel zu annahernd kugelfbrmigem Fasergranulat gerollt/geformt wird, dem 
gegebenenfalls vor der Trocknung eine UmmantelungsschichtAJmmantelungsschichten aus Zusatzstoffen (Dich- 
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tungsmittel, Feuerschutzchemikalien, Strahlungsschutzelemente etc.) aufgebracht wild. 

Besonders gunstig ist eine Ausftihrungsform der Erfindung, bei welcher der naBfeucbte Kern des Fasergran li- 
totes, alienfalls getrankt mit bleihaitigen Materialen (z. B. Minium etc.). Graphit, Paraffin. Aluminiumpulver 
und/oder alienfalls anderen strahlunKhemmenden/bremsenden/absorbierenden Mated alien, miteiner schndihar- 
S tenden, tragermaterialfreundlichen Uberzugsschichte (z. B. Blitzzement etc.) versehen wild, sodaB die im Granu- 
latkern eingeschlossene Feuchtigkeit nicht entweichen kann und daroit neben der Brems- und Absorb- 
tionswirkung von nuklearer Strahlung (Alpha-, Beta- und Gammas trahlung) durch vorgenannte Zusatzstoffe auch 
eine Schwachung von Neutronen-, Photonen- und Myonenstrahlung erzielL 

BedarfsgemaB wird vorgenanntes Fasergranulat mit Oder ohne Zusatzstoffen und wunschgemaBem "Kom- 
10 durchmesser" (Siebung) in unterschiedlicher/erforderlicher Dosis herkOmmlichen Baustoffen/Baumaterialien bei- 
gemischt, urn die erwiinschten Effekte zu erzielen. 
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Verfahren zur Herstellung von Leichtzuschlagstoffen aus Zellulosefasem aus Abfallprodukten, wie Altpapier, 
Hadern, wonach die naB aufbereiteten Zellulosefasem granuliert und danach mit Zement ummantelt werden, da- 
durch gekennzeichnet, daB die feuchten Zellulosefasern vor oder nach der Granulierung mit Zusatzmkteln, 
wie bleihgltige Materialien, Graphit, Paraffin, Aluminiumpulver und/oder andere strahlungshemmende Materia- 
25 lien, behandelt werden. 
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